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Mischungen, enthaltend wasseremulgierende Isocyanate 

Mischung, enthaltend 



a) wasseremulgierbare Polyisocyanate und 

b) Kohlensaureester Oder Lactone als organische 
LOsungsmittel. 
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Beschreibung 

Die Ertindung betrifft eine Mischung. enthaHend 

a) wasseremulgieibare Polyisocyanate und 

b) Kohlensaureester Oder Lactone ate organische Losungsmittel. 

Deswe«e— dieEr^^^^ 
der Mischungen als Zusatzmittel f Or Klebstolfe. Be ^ ^"^SSonen als Vernetzungsmitte. zugesetzt. Die 

wlsse^ulgierbare Polyisocyanate ^^^^^rffSSL^. Aus der DE-A-35 21 618 snd 
Wasseremulgierbarkeit ist eine Folge d ^^Z^ZeM^ unS sowasseremulgie*ar sind. Zur Vemnge- 
elprechende Polyisocyanate b ^* e ^^ 9 ^ ****** werden. In der DE-A-35 21 618 

""Si wasse^gierbaren Polyisocyanate ^^^^S!^S& sol^n die ge*anschten Eigen^ 

^z^^ en r;^^ — »— — der — 

M ^r«^ rf ^ng waren daher wass.em.gle^e Polyisocyanate, welcbe die vorstenenden 
ne^wurdendieobend^ienenMtecbungen^ 

dispersionengelunden. (cyclo)aliphatische oder aromateche Diisocyah 

Beidenv^eremulgierbarenPoly.*^ 

feterte Polyisocyanate oder deren Gemisdiein Betr ^ . t H exametnylendiisocyanat(1 ,6-Diisocyanatohe- 

Z DiLcyUte a) genannt seien ^^^S^^rS^. Tetradecarne^.socya- 
xan). Octamethylendiisocyanat. D^^^^XTs^nat cycloaliphatische Diisocyanate w.e 1.4-. 1,3- oder 
net Trimethylhexandiisocyanat oder Tetramethylhexarri.is^yam^ eye p >5 .trimethyl-5-(isocyanatome- 

SD^yaiatocyctohexan. ^^f^ «!er ma***£~ 

^sssrs^^ s ~ Diisocyanate 

""En* « «^ cycloali^scbe Polyisocyanate- ,B. die vorste,end genannten Diisocyanate. 
deren Mischungen oder anaten 
Besonders bevorzugt sind hiertoei die entsprechenden ^^" a "^ nandelt es ^ insbesondere um einfache 

S Seine mitttere NCO-Funktionalitat von 3 b» 4.5. 

cyclische Dimerisierungsprodukte von Diisocyanaten. 

„ om!1BBn zuberertunaen als alleinige Komponente oder im 
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«£^nS^ und ^ mjttlere NC o-Funkt,o- 

Polyisocyanate weisen im allgememen e.nen NCO Genait vo 

nalitatvon3bis4,5aut. 

mittlere NCO-Funktionalitat von 2.5 bis 3. 

,„ ^„ lin ™ eise von Hexamethylendiisocyanat oder Isopho- 

Kbhlendioxid herstellbar. 

n Uretonimin-modilizierte Polyisocyanate. 

• r^n*** oeoebenenfalls auch im Gemisch mit Diisocyanaten. emgesetzt 
Die Polyisocyanate a) bis f) konnen .m Gem.sch. gegebenentans 

^rHerst^^ 

e '«yS^ 

^nisc h eb W ,nan^^ 

Geeignete Verbindungen sind z.B. Hydraxycaroo 

D»n«hyB»»at »«^' C TSK"m Span. 6. be**WMn. „ , m 

-imol nroka der wasseremulgierbaren Polyisocyanate. ineh(>C!ondere sdche mit 10 bis 80 Alkylenmddeinherten. 

und dann die Umsetzung "in situ" durchgefuhrt wrd. 
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Polyalkylenethergruppen.Vorzugswasew.raoao 

schen Gruppen erreicht. Kohlensaoreester oder lactone b) zugesetzt um 

Den wasseremulgierbaren Polyisocyanaten a) weroe 
erfindungsgemaBe Mischung ^erhatten^ um der Formel 

Bei den Kbhlensaureestern handelt es sicn db™ u 



10 0 = C 

— R 2 



• r. C-Alkvlrest stehen. oder Ft 1 und 

20 CH — R 3 

0==C J 

"^O <CH 2 )x 
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Kunststoff. Uder. Papier, Holz oder Metall. ^ nichtsyn thetische Fasern bzw. ^^J^ie erhal- 

Substrate fur Impragnierungen sind z.B. s y ntn ®"°T*. .. io , nwaBrig en Dispenaonendispergiertwerden. Dieemai 
Die SungsgemaBen Mischungen konnen * ehrf ***SS^^^ 
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von 2700 mPas. 

5 

Beispie! 1 

mit « n we warmem Ethylencarbonat (EC) gemischt. 
75 g des Polyisocyanats wurden mrt 25 g 50 ^ warm* 

10 Beispiel2 

75 g des PCyisocyanats wurden mit 25 g Propylencarbonat (PC) gemischt. 
Beispie) 3 

" 75 g des PCyisocyanats wurden mH 25 g r ButyrCacton (BL) gemischt. 
Beispie! 4 

„ 75 g deS PCyisocyanats wurden mH 25 g Diethylcarbonat (DC) gemischt. 
Beispiel 5 

75 g des PCyisocyanats wurden mi, 25 g e-Capro.acton (CL) gemischt. 

25 

Vergleichsbeispiel 1 

75 g des PCyisocyanats wurden mit 25 Methoxypropyiacetat (MFA) garnish. 

30 Vergleichsbeispiel 2 

75 g des P^socyanats wurden m* 25 g Butanon (Met^ethylKeton. MEK) gen,scht. 



i Polyisocyanats wurden mit 25 g Butylacetat (BAc) gemischt. 



Vergleichsbeispiel 3 

75 g des I 
Vergleichsbeispiel 4 

PCyisocyanats wurden mit 25 g N-Methyipyrrolidon (NMP) gemfecht. 



40 75 g des I 



Vergleichsbeispiel 5 

Polyisocyanats wurden mit 25 g Dimethylformamid (DMF) gemischt. 



75 g des 
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Prufung der Stability der Emulsion 

Jeweiis 1 g Losung wurde mil 99 g Wasser geschOttelt. bis alles 
chengroBe bestimmt 



emulgiert war. Nach 24 h wurde die mirtere Teil- 
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Betspiet 


Losungsmfflel 


mitt). Durchmesser (nm) 


1 


EC 


90 


2 


PC 


99 


3 


BL | 1 04 


4 


DC 


101 


5 


a 


96 


Vergleichsbeispiel 






1 


^ MPA 


173 


2 


MEK 


181 


3 


BAc 


560 


4 


NMP 


1432 


5 


DMF 


1693 



25 



der Firma Malvern. 

Baumwollgewebe mit einem Gewicht von ca. 120 g/m- 
Zusammensetzung irnpragniert: 

35 Grundrezept: 

10 Gew -% Pigmerrtrot C.I. 146 Rindemittel (Perapret® PU der Fa. BASF) 

: Eir;^^ — ~ 

An - Rest Wasser (zu 100 Gew.-%). 

^ ^ a , rf 60 Gew-% des Gewichts der Rohware begrenzt. 
Die F.o«enaufnahme wurde durtf, den AbquetschdrucK auf 60 Gew. % 

45 b enolet(Note1=sehrschlechtbisNole5 = sehrgut). 

BeispielA(zumVergleich) OMteoefle . 

^ ^ iC h3Gew-%desobenbescr»ieb^^ Isocyanats gege 

Zu der Farbef lotte wurden zusatzlich 3 Gew. % aes oo» 

so ben. Note-3-4. 

Beispiel B (zum Verglach) , . . 

„ ^HchSGew -%einerZubere rt ungaus3TenenN M Pund7Tei.endesobenbeschne- 
Zu der Farbef lotte wurden zusatzl.cn 3 Gew % emer 
55 benen hydrophi. modrfizierten Isocyanats gegeben. Note 2-3. 
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Beispie! C 

, ^.ichSGew -%einerZubere«unga U s3TGilenPropylencarbonatund7Te,tendes 
Zu der Faroe! lotte wurden zusatzlich 3 Gew. ■*> erne. «j » 
oben^e£hriebenen hydrophil modHizierten Isocyanats gegeben. Note 3-4. 

J 

B " SP ' e " > „ ^, i * 3 Oew**«Z^^^ 3TOI ^ < *™^"' tf7Te *"' )eSObe " 

PatentansprOche 

»5 

1. Mischung, enthaltend 

a) wasseremulgietbare Polyisocyanate und 

b) Kohlersaureester oder Lactone a.s organische LCsu^gsmitte.. 
. u ^ohi^OGew^derVerbindungenb^bezogenaufdieSumme^+b). 

2 Mischung gemaB AnspruchL enthaltend 2 b,s 70 Gew.%der 

.„ hB , bis 3 wobei es sich bei a) um Polyisocyanate mit einem Gehalt an Poly- 
4 Mischung gemaB einem der Anspruche 1 b.s 3. wobe. esse 

« Ssssssarss^ 1 

_ ch4 wobei der Geha.t der Po^alkylenethergr^n 0.1 bis 30 Gew,%. bezogen aul d,e 

7. Mischung gemaB Anspruch 4. wob« der&ena.ra 

wasseremulgierbaren Polyisocyanate. betragt. 

, hB 1 bis 7 wobei es sich bei a) um aliphatische Polyisocyanate handeK. 

8. Mischung gemaB einem der AnsprOche 1 b.s 7. wobe. ess llwderForme , 

_ . wobei es sich bei den Kbhlensaureestern um solche der Formel 

9. Mischung gemaB einem der Anspruche 1 be 8. wobe. es 

^0 — R 1 



20 



25 



35 



- -R2 



. , erf0r einen Cl -C6-Alkylreststehen oder W und W zusammen e.ne 
handelt. worin R1 und R 2 unabhang.g vonemanderlur e.nen Ci 
so BrOcke aus 2 bis 10 C-Atomen Widen. 
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,0. Miscnung gemaB einem de, AnsprOche 1 b* 9. wcbei es s*h bei den Koh.ensaureestern urn so«cne der Form. 

CH — R 3 



w 



II 

(CH 2 )x 

nande*. wcbei R3 fur ein H-Atom Oder eine C^s-A.Ky.gruppe stent und x einen Wert von 1 bis 5 naben Kann. 

^.Miscnunggen^einem^^^ 
e-Caprolacton, e-Methylcaprolacton handelt. 

,s 12 WSBrige Polymerdispersionea enthaitend Mfechungen gemaB einem der AnsprOohe 1 bis 11. 

13. WaBrige Dispersionen von Po.yuretbanen ode, radiKa.isob po.ymerisierten Potymeren. entnaKend Mischungen 
gemSB Anspruch 12. 

» 14. K3ebsto«e. Besohichtungs- oder impragnierungsmine. aur Basis waBriger Dfepersionen. enthatend Mfcohungen 
gemaB Anspruch 12 oder 13. 

15 Bescnicntete. impragnierte oder vendebte Substrate, ert**ich unt« Venvendung einer Miscnung gemaB einem 
deT^sprOohe 1 bis 1 1 oder einer wSBrigen Disperse gerrfcB Anspruch 12. 
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